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Färbevorschriften. 


Das  Färben  erfolgt  meist  unter  Zusatz  von  3 — 5  °|0  Soda  calc.  und 
10 — 20°/o  Glaubersalz  calc.  oder  Kochsalz.  Man  geht  mit  dem  trockenen  Material 
in  das  kochende  Färbebad  ein  und  färbt  in  üblicher  Weise  3/4 — 1  Stunde. 

Die  in  der  Karte  mit  *  bezeichneten  Farbstoffe  werden  dagegen  im 
neutralen  Salzbade  oder  nach  untenstehenden  besonderen  Vorschriften  gefärbt. 
Zum  besseren  Egalisieren  und  Durchfärben,  besonders  in  hellen  Tönen,  ist 
ein  Zusatz  von  etwa  1  °/o  Monopolseife,  Türkischrotöl  u.  s.  w.  zu  empfehlen. 


Am  besten  färbt  man 
Primulin 
Toluylenrot 
Toluylenorange  RR 
Diazomarineblau  B  und  BP 
Diazomarineblau  R 
Triazolgrün  G 


mit  10— 20°/o  Kochsalz 
„  5  °!o  Seife  und  50°jo  Glaubersalz  calc. 

„  3%  Seife  und  10°|o  phosphorsaurem  Natron 

,,  5  °l0  Soda  calc. 

„  5°l0  Soda  calc.  und  nur  10°/o  Glaubersalz  calc. 

„  nur  etwa  1  — 3  °/o  Soda  calc.  und  10 — 20°|o 
Glaubersalz  calc.  resp.  Kochsalz. 


Das  Diazotieren  und  Entwickeln 

der  gefärbten  uud  gut  gespülten  Ware  erfolgt  in  einem  kalten  Bade,  be¬ 
stehend  aus 

1500  Liter  Wasser 
21/*  kg.  Nitrit  und 

8  „  Salzsäure  20°  Bé.  pro  100  kg.  Material. 

Man  hantiert  1/i  Stunde  gut  durch,  lässt  dann  das  Bad  ablaufen  und 
frisches,  mit  etwas  Salzsäure  versetztes  Spülwasser  zufliessen.  Dann  wird 
in  einem  frischen,  auf  1500  Liter  Wasser 

500  g  /LNaphtol  (gelöst  mit  750  g  Natronlauge  34°  Bé). 
oder  400  „  Metatoluylendiamin 

enthaltenden  Bade  */*  Stunde  gut  hantiert,  gespült  und,  falls  besonders  wasch¬ 
echte  Färbungen  verlangt  werden,  geseift. 


Das  Kuppeln  mit  Diazoparanitranilin. 

Herstellung  der  Diazoparanitranilinlösung: 

1  kg  Paranitranilin  wird  mit 

10  Ltr.  kochendheissem  Wasser  angeteigt,  hierauf  werden 

2  „  Salzsäure  (21 0  Bé.)  zugesetzt  und  solange  gerührt,  bis  Lösung 

eintritt.  Dann  werden 

20  „  kaltes  Wasser  zugegossen,  wobei  sich  das  salzsaure  Paranitranilin 

als  gelber  Brei  abscheidet.  Die  Flüssigkeit  wird  bis  zum 
vollständigen  Erkalten  stehen  gelassen,  oder  mit  etwas  Eis 
gekühlt,  worauf  langsam  und  unter  Umrühren 

0.65  kg  Natriumnitrit,  vorher  in 

5  Ltr.  kaltem  Wasser  gelöst,  zugegeben  werden.  Die  nach  kurzer  Zeit 

_  entstandene  Lösung  wird  mit  kaltem  Wasser  auf 

100  Ltr.  eingestellt. 

Diese  für  100  kg  Baumwolle  genügende  Lösung  wird  dem  2500 — 3000  Ltr. 
fassenden  Kupplungsbade  zugesetzt. 

Man  hantiert  das  gespülte  und  gut  ausgekühlte  Material  zunächst  einige 
Zeit  in  demselben,  damit  auch  grössere  Ballen  der  losen  Baumwolle  voll¬ 
ständig  durchdrungen  sind,  und  setzt  dann  erst  0.5  kg.  Soda  und  0,4  kg.  essig¬ 
saures  Natron  (beides  gut  gelöst)  zu,  um  eine  gleichmässige  und  vollständige 
Kupplung  zu  erzielen.  Nach  ca.  1/2  stündigem  Hantieren  wird  gespült  und 
eventl.  geseift. 
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Procédé  de  teinture. 


Diazo-Bleu  marine  R 
Vert  Triazol  G 


Teindre  de  préférence  sous  addition  de  3 — 5  °/0  de  soude  calc,  et 
10— 20°/o  de  sulfate  de  soude  cale,  ou  sel  de  cuisine.  Entrer  la  marchandise 
sèche  dans  le  bain  bouillant  et  teindre  comme  d’usage  pendant  3/4  à  1  heure. 

Les  colorants  munis  d’un  astérisque  sont  parcontre  teints  en  bain 
neutre  de  sel  ou  d’après  les  instructions  spéciales  données  ci-dessous.  Pour 
obtenir  un  unisson  et  une  pénétration  meilleurs  il  convient,  spécialement  dans 
les  tons  clairs,  d’ajouter  environ  1  °/0  de  savon  monopole,  huile  pour  rouge 
turc,  etc. 

Les  colorants  indiqués  ci-après  se  teignent  le  mieux  comme  suit: 
Primuline  avec  10— 20°/0  sel  de  cuisine 

Rouge  Toluylène  „  5  °/0  savon  et  50  °/o  sulfate  de  soude  cale. 

Orange  Toluylène  RR  „  3  °/0  savon  et  10  °/0  phosphate  de  soude 

Diazo-Bleu  marine  B  et  BP  „  5  °/0  soude  cale. 

„  5°/o  soude  cale,  et  seulement  10  °/0  sulfate 

de  soude  cale. 

„  environ  1 — 3  °/0  soude  cale,  seulement  et 
10— 20°/o  de  sulfate  de  soude  cale, 
ou  sel  de  cuisine. 

Diazotage  et  Développement 

Diazoter  la  marchandise  teinte  et  bien  rincée  dans  un  bain  froid  contenant 
1500  litres  d’eau 
2lU  kg  nitrite  et 

8  „  acide  muriatique  20°Bé.,  par  100 kgde  marchandise. 

Manipuler  bien  pendant  1/ 2  heure,  laisser  couler  le  bain  et  le  remplacer  par 
un  bain  frais  de  rinçage  additionné  d’un  peu  d’acide  muriatique.  Ensuite 
préparer  un  nouveau  bain  contenant 
1500  litres  d’eau 

et  500  grs.  de  Bétanaphtol  (dissous  dans  750  grs.  de  lessive  de 
soude  34°  Bé.) 

ou  400  „  Métatoluylènediamine, 

y  manipuler  bien  pendant  Va  heure,  rincer  et,  lorsqu’une  solidité  spéciale  au 
lavage  est  éxigée,  savonner. 

Copulation  avec  Paranitraniline  diazotée. 

Préparation  de  la  solution  de  Paranitraniline  diazotée: 

Déla3Ter 

1  kg  Paranitraniline  dans 

10  litres  d’eau  bouillante;  y  ajouter 

2  „  d’acide  muriatique  21 0  Bé.  et  remuer  jusqu’à  solution  complète. 

Ensuite  verser 

20  „  d’eau  froide.  Cette  addition  provoque  la  séparation  en  une 

pâte  jaune  de  la  Paranitraniline  chlorhydrique.  Laisser 
reposer  le  liquide  jusqu’à  ce  qu’il  soit  complètement  refroidi 
ou  le  refroidir  avec  un  peu  de  glace.  Alors  ajouter  lente¬ 
ment  et  en  remuant  bien 

0,65  kg  de  nitrite  de  soude,  dissoute  à  l’avance  dans 
5  litres  d’eau  froide.  Porter  la  solution,  qui  en  resuite  peu  après,  avec 
de  l’eau  froide  à 


100  litres. 

Ajouter  cette  solution,  qui  suffit  pour  100  kg  de  coton,  au  bain  de 
copulation  contenant  2500—3000  litres. 

Manipuler  quelque  temps  la  marchandise  rincée  et  bien  refroidie,  afin 
qu  aussi  des  parties  plus  volumineuses  de  coton  soient  parfaitement  pénétrées, 
et  seulement  alors  ajouter  0,5  kg  de  soude  et  0,4  kg  d’acétate  de  soude  (tous 
les  deux  bien  dissous),  pour  obtenir  une  copulation  égale  et  parfaite.  Mani¬ 
puler  encore  pendant  V 2  heure,  rincer  et  au  besoin  savonner. 
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Method  of  Dyeing. 


Dye  preferably  with  addition  ol  3  to  5°/o  soda  calc,  and  10  to  20°/0  Glauber’s 
salt  calc,  or  common  salt;  enter  the  dry  material  into  the  dyebath  at  boil  and 
dye  for  3/4  to  1  hour  in  the  usual  way. 


The  dyestuffs  marked  with  an  asterisk  are  dyed  in  a  neutral  salt  bath 
or  after  the  special  prescriptions  given  below.  To  obtain  better  level  dyeing 
and  penetration,  especially  with  light  shades,  an  addition  of  about  l°/0  Mono¬ 
pol  soap,  Turkey  Red  Oil  etc.  is  recommendable. 

Primuline  is  preferably  dyed  with  10 — 20°/0  common  salt 


Toluylene  Red 

Toluylene  Orange  RR 

Diazo  Navy  Blue  B  &  BP 
Diazo  Navy  Blue  R 

Triazol  Green  G 


5°/o  soap  and  50°/0  Glaubers 
salt  calc. 

3°/o  soap  and  1 0  °/0  phosphate 
of  soda. 

5°/o  soda  calc. 

5°/o  soda  calc,  and  only  10  °/0 
Glauber’s  salt  calc, 
only  about  1  to  3 °/0  soda  calc, 
and  10  to  20 °/0  Glauber’s  salt 
calc,  or  common  salt. 


Diazotizing  and  Developing: 

Diazotize  the  dyed  and  well  rinsed  material  in  a  cold  bath  composed  of 

1500  litres  water 
2l/2  kilos  nitrite 

and  8  „  muriatic  acid  20°  Bé.  for  100  kg  material, 

turn  the  goods  well  for  V2  hour,  let  the  bath  run  off  and  prepare  a  fresh  rinsing- 
bath  with  an  addition  of  muriatic  acid.  Then  prepare  a  fresh  bath  with 
1500  litres  water 

and  500  grs.  Beta-Naphthol  (dissolved  in  750  grs.  soda-lye  34°  Bé.) 
or  400  „  Metatoluylene-Diamine, 

handle  the  goods  for  1/2  hour  and  rinse;  dyeings  for  which  particularly  good 
fastness  to  washing  is  required,  are  also  soaped. 

The  Coupling  with  Diazo-Paranitraniline. 

Method  of  preparing  the 

Diazo-Paranitraniline-solution  : 

Ötir  to  a  paste 

1  kg  Paranitraniline  with 

10  litres  water  at  boiling  temperature,  add 

2  „  muriatic  acid  21°  Bé.  and  continue  stirring  until  complete  dis¬ 

solution.  Add 

20  „  cold  water.  The  Chloride  of  Paranitraniline  separates  as  a 

yellow  paste.  Let  cool  down  the  liquid,  or  cool  with  ice, 
and  pour  in,  stirring  well  all  the  time,  the  solution  of 

0.65  kg  nitrite  of  sodium  in 

5  litres  of  cold  water.  Bring  up  with  cold  water  to 

100  litres. 

Add  this  solution  (sufficient  to  couple  100  kilos  of  cotton)  to  the  coup¬ 
ling  bath  of  2500 — 3000  litres. 

Rinse  and,  after  complete  cooling  down,  handle  the  material  for  some 
time,  until  even  larger  lumps  of  loose  cotton  are  properly  penetrated,  and 
only  then  add  0.5  kilo  soda  and  1  kilo  acetate  of  soda  (both  well  dissolved), 
in  order  to  obtain  a  level  and  complete  coupling.  After  1/2  hour’s  working 
rinse  and  eventually  soap. 
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*  6 


0,8  o/o 


Direktgelb  R 
Jaune  direct  R 
Direct-Yellow  R 


3  o/o 


7 


0,8  o/o 


Toluylenorange  N 
OrangeToluylène  N 
Toluylene-Orange  N 


3  o/o 
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*  18 


0,8  o/o 


Direktorange  2RT 
Orange  direct  2RT 
Direct-Orange  2RT 


3  o/o 


14 


1  o/o 


Triazolechtbraun  G 
Brun  Triazol 

solide  G 
Triazol-Fast- 

Brown  G 


4  o/o 


15 


0,5  o/o 


Triazolbraun  Sooo 
Brun  Triazol  Sooo 
Triazol-Brown  Sooo 


2  o/o 


16 


0,5  o/o 


Triazolbraun  Gooo 
Brun  Triazol  Gooo 
Triazol-Brown  Gooo 


2  o/o 
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17 


1  °/o 


Triazolechtbraun 

GG 

Brun  Triazol  solide 

GG 

Triazol-F  ast-Brown 

GG 


4  o/o 


21 


1  o/o 


Triazolbraun  N 
Brun  Triazol  N 
Triazol-Brown  N 


18 


1  o/o 


Triazolbraun  S183 
Brun  Triazol  S183 
Triazol-Brown  S183 


o/o 


19 


1  o/o 


Triazolbraun  E 
Brun  Triazol  E 
Triazol-Brown  E 


4  o/o 


20 


1  o/o 


Triazolbraun  HRo 
Brun  Triazol  HRo 
Triazol-  Brown  HRo 


4  o  /o 


22 


1  0,0 


Triazolbraun  A 
Brun  Triazol  A 
Triazol-Brown  A 


4  o/o 


23 


1  o/o 


Triazolbraun  S547 
Brun  Triazol  S547 
Triazol-Brown  S547 


4  o/o 


24 


1  o/o 


Triazolbraun  MC 
Brun  Triazol  MC 
Triazol-Brown  MC 


4  o/o 
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28 


1  o/o 


Toluylenbraun  GG 
Brun  Toluylène  GG 
Toluylene- 

Brown  GG 


4  o/o 


31 


1  o/o 


Toluylenbraun  Mo 
Brun  Toluylène  Mo 
Toluylene- 

Brown  Mo 


4  o/o 


82 

1  o/o 


Toluylenbraun  Bo 
Brun  Toluylène  Bo 
Toluylene-BrownBo 


4  o/o 
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37 


Neutoluylen- 

braun  B 
Brun  Toluylène 

nouveau  B 
New-Toluylene- 

Brown  B 


4  o/o 


88 


1  % 


NeutoluylenbraunO 
Brun  Toluylène 

nouveau  O 
New-Toluylene- 

Brown  O 


4  o/o 


39 


1  o/o 


Neutoluylen- 

braun  BBo 
Brun  Toluylène 

nouveau  BBo 
New-Toluylene- 

Brown  BBo 


4  o/o 


40 


1  o/o 


Neutoluylen- 

braun  Vo 
Brun  Toluylène 

nouveau  Vo 
New-Toluylene- 

Brown  Vo 


4  o/o 
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*  41 

1  °/0 


Triazolgrün  2G 
Vert  Triazol  2G 
Triazol-Green  2G 


4  o/o 


45 


1  o/o 


Baumwollrot  4B 
Rouge  pour 

coton  4B 
Cotton-Red  4B 


o./o 


*  42 

1  o/o 


Triazolgrün  G 
Vert  Triazol  G 
Triazol-Green  G 


4  o/ 


*  43 

1  0/0 


Triazolgrün  GP 
Vert  Triazol  GP 
Triazol-Green  GP 


4  o/o 


46 


1  o/o 


Benzopurpurine  4B 


4  o/o 


47 


1  o/o 


Benzopurpurine 

4BP 


*  44 

1  o/o 


Triazolgrün  BP 
Vert  Triazol  BP 
Triazol-Green  BP 


4  o/o 


*  48 


1  o/o 


Toluylenrot 
Rouge  Toluylène 
Toluylene-Red 


4  o/o 
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Baumwollcorinth  G 
Corinthe  pour 

coton  G 

Cotton-Corinth  G 


61 


i  % 


Triazolviolett  RR 
Violet  Triazol  RR 
Triazol-Violet  RR 


4  o/o 


58 


1  °/o 


Azocorinth 


4  o/o 


62 


Triazolviolett  R 
Violet  Triazol  R 
Triazol-Violet  R 


4  o/o 


59 


1  o/o 


Triazolcorinth  B 
Corinthe  Triazol  B 
Triazol-Corinth  B 


4  o/o 


63 


Triazolviolett  OBR 
Violet  Triazol  OBR 
Triazol-Violet  OBR 


4  o/o 


*  60 

1  % 


Baumwollcorinth  B 
Corinthe  pour 

coton  B 

Cotton-Corinth  B 


4  o/o 


64 


1  o/o 


Triazolviolett  BN 
Violet  Triazol  BN 
Triazol  Violet  BN 


4  o/o 


7 
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65 


1% 


Triazolreinblau  6B 
Bleu  Triazol  pur  6B 
Triazol-Pure- 

Blue  6B 


4  o/0 


*  69 

1  o/o 


Triazolreinblau  3B 
BleuTriazol  pur  3B 
Triazol  Pure 

Blue  3B 


4 


o/o 


70 


1  o/o 


Triazolblau  B 
Bleu  Triazol  B 
Triazol  Blue  B 


4  o/o 


*  71 

1  o/o 


Triazolblau  BXB 
Bleu  Triazol  BXB 
Triazol  Blue  BXB 


4  o/o 


★  72 


1  o/o 


Triazolblau  BXH 
Bleu  Triazol  BXH 
Triazol  Blue  BXH 


4 


o/o 
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77 

1  o/o 


Naphtazurine  R 


4  o/o 


*  78 

1  o/o 


Benzoazurine  G 


4  o/o 


79 


1  o/o 


Triazolreinblau  R 
Bleu  Triazol  pur  R 
Triazol  Pure  Blue  R 


4  o/o 


80 


1  o/o 


Triazolblau  R 
Bleu  Triazol  R 
Triazol  Blue  R 


4  o/o 
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85 


1  o/o 


Triazol¬ 
dunkelblau  B 
Bleu  Triazol 

foncé  B 
Triazol-Dark-Blue  B 


4  o/0 


86 


1  o/o 


Triazol¬ 
dunkelblau  BH 
Bleu  Triazol 

foncé  BH 
Triazol-Dark- 

Blue  BH 


4  o/o 


87 


Azoschwarzblau  B 
Bleu-noir  Azo  B 
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89 


i  % 


Azomauve  R 


4  o/o 


90 


1  o/o 


Mezzalandunkel- 

grün  B 

Vert  foncé 

Mezzalane  B 
Mezzalan- 

Dark-Green  B 


4  o/o 


91 


1  o/o 


Triazol¬ 
schwarzblau  3G 
Bleu-noir 

Triazol  3G 
Triazol-Dark- 

Blue  3G 


4  o/o 


92 


1  o/o 


Toluylen- 

schwarzblau  GN 
Bleu-noir 

Toluylène  GN 
Toluylene- 

Dark-Blue  GN 


4  o/o 


93 


1  o/o 


Toluylen- 

schwarzblau  R 
Bleu-noir 

Toluylène  R 
Toluylene- 

Dark-Blue  R 


4  o/o 


91 


1,5  o/o 


Toluylenschwarz  G 
Noir  Toluylène  G 
Toluylene-Black  G 


5  o/o 


95 


1,5  o/o 


Triazolschwarz  B 
Noir  Triazol  B 
Triazol-Black  B 


5  o/o 


96 


1,5  o/o 

Triazol- 

echtschwarz  B 
Noir  Triazol 

solide  B 
Triazol-Fast- 

Black  B 


5  o/o 
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97 


1,5  o/o 


Triazolschwarz 

G  extra 
Noir  Triazol 

G  extra 
Triazol-Black 

G  extra 


5  o  o 


101 


1,5  o/o 

Triazolschwarz 

MBo  extra 
Noir  Triazol 

MBo  extra 
Triazol-Black 

MBo  extra 


5  o/o 


98 


1,5  o/o 


Triazolschwarz 

GR  extra 
Noir  Triazol 

GR  extra 
Triazol-Black 

GR  extra 


5  o/o 


102 


1,5  o/o 


Triazolschwarz 

RC  extra 
Noir  Triazol 

RC  extra 
Triazol-Black 

RC  extra 


5  o/o 


99 


1,5  o/o 


Triazolschwarz 

R  extra 
Noir  Triazol 

R  extra 
Triazol-Black 

R  extra 


5  o/o 


103 


1,5  o/o 


Tritonschwarz  M 
Noir  Triton  M 
Triton-Black  M 


5  % 


100 


1,5  o/o 


Triazolschwarz 

M  extra 
Noir  Triazol 

M  extra 
Triazol-Black 

M  extra 


5  o/o 


101 


1,5  o/o 


Tritonschwarz  R 
Noir  Triton  R 
Triton-Black  R 


5  o/o 
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y 

Diazotierte  und  entwickelte  Färbungen. 

a)  entwickelt  mit  /?-Naphtol  b)  entwickelt  mit  Metatoluylendiamin 


Teintes  diazotées  et  développées. 


a)  développée  avec  ß-Naphtol  b)  développée  avec  Metatoluylène-Diamine 

Dyeings  diazotized  and  developed. 

a)  developed  with  /3-Naphthol  b)  developed  with  Metatoluylene-Diamine 


Brun  Toluylène 

nouveau  O 
N  ew-Toluylene- 

Brown  O 


b 


G 


4  o/o 

Triazolblau  BB 
Bleu  Triazol  BB 
Triazol-BJue  BB 


b 


y 


/ 


/ 


Chemische  Fabrik  Griesheim-Elektron,  Frankfurt  a.  M. 


15 


4  o/0 

Toluylen- 

schwarzblau  GN 
Bleu-noir 

Toluylène  GN 
Toluylene-Dark- 

Blue  GN 


16 


4  o/o 

Toluylen- 

schwarzblau  R 
Bleu-noir 

Toluylène  R 
Toluylene- 

Dark-Blue  R 


17 


5  o/o 

Triazolschwarz  B 


19 


a 


5  o/o 

Triazolschwarz 

G  extra 
Noir  Triazol 

G  extra 
Triazol-Black 

G  extra 

b 


20 


a 

5  o/o 

Triazolschwarz 

R  extra 
NoirTriazol  R  extra 
Triazol-Black 

R  extra 


b 


21 


5  o/o 

Triazolschwarz 

M  extra 


Noir  Triazol  B 
Triazol-Black  B 


b 


18 


5  o/o 

Triazol¬ 

echtschwarz 


NoirTriazol  M  extra 
Triazol-Black 

M  extra 


b 


22 


5  o/o 

Triazolschwarz 

GR  extra 
Noir  Triazol 

GR  extra 
Triazol-Black 

GR  extra 


b 


Chemische  Fabrik  Griesheim-Elektron,  Frankfurt  a.  M. 


Ausschliesslich  als  Entwicklungsfarbstoffe  empfehlen  wir: 
Exclusivement  comme  couleurs  diazotables  nous  recommandons: 
For  the  exclusive  use  as  developing  colours  we  recommend: 


*  27 


4  o/o 


Diazo- 

marineblau  BP 
Bleu  marine 

Diazo  BP 
Diazo-Navy- 

Blue  BP 


b 


Chemische  Fabrik  Griesheim-Elektron,  Frankfurt  a.  M. 


Mit  Diazo-Faranitranilin  gekuppelte  Färbungen. 


Teintes  copulées  avec  Diazo-Faranitraniline. 


Dyeings  coupled  with  Diazo-Paranitraniline. 


7 


4  o/o 

Toluylenbraun  GG 
Brun  Toluylène  GG 
Toluylene- 

Brown  GG 


8 


4  o/0 

Toluylenbraun  G 
Brun  Toluylène  G 
Toluylene-Brown  G 


9 


4  o/o 

Toluylenbraun  R 
Brun  Toluylène  R 
Toluylene-Brown  R 


10 


4  o/o 

Toluylenbraun  Mo 
Brun  Toluylène  Mo 
Toluylene- 

Brown  Mo 


11 


4  o/o 

Toluylenbraun  Bo 
Brun  Toluylène  Bo 
Toluylene- 

Brown  Bo 


12 


4  o/o 

Toluylenbraun  BBo 
Brun  Toluylène  BBo 
Toluylene- 

Brown  BBo 


Chemische  Fabrik  Griesheim-Elektron,  Frankfurt  a.  M. 

18 

4  o/o 
Neutoluylen- 

braun  GG 
Brun  Toluylène 

nouveau  GG 
New-Toluylene- 

Brown  GG 

*  21 

4  o/o 

Triazolgrün  G 

Vert  Triazol  G 
Triazol-Green  G 

Bl 

Bl 

•  '  ç  ; 

14 

*  22 

Bl 

4  o/o 
Neutoluylen- 

braun  R 
Brun  Toluylène 

nouveau  R 
New-Toluylene- 

Brown  R 

Bl 

4  o/o 

Triazolgrün  GP 

Vert  Triazol  GP 
Triazol-Green  GP 

-  15 

Bl 

4  o/o 

Neutoluylen- 

braun  J 

Brun  Toluylène 

nouveau  J 
N  e  w-T  oluylene- 

Brown  J 

Bl 

4  o/o 

Triazolgrün  BP 

Vert  Triazol  BP 
Triazol-Green  BP 

iß 

24 

IB 

4  o/o 
Neutoluylen- 

braun  B 
Brun  Toluylène 

nouveau  B 
Ne  w-Toluylene- 

Brown  B 

Bi 

4  o/o 

Mezzalandunkel- 

grün  B 

Vert  foncé 

Mezzalane  B 
Mezzalan-Dark- 

Green  B 

17 

25 

Bl 

4  o/o 
Neutoluylen- 

braun  BBo 
Brun  Toluylène 

nouveau  BBo 
New-Toluylene- 

Brown  BBo 

Bl 

4  o/o 

Azoschwarzblau  B 
Bleu  noir  azoïqueB 
Azo-Dark-Blue  B 

18 

26 

Bl 

4  o/o 

Neutoluylen- 

braun  O 
Brun  Toluylène 

nouveau  O 
New-Toluylene- 

Brown  O 

4  o/o 

Azo-Mauve  B 

19 

27 

Bl 

4  o/o 
Neutoluylen- 

braun  Vo 
Brun  Toluylène 

nouveau  Vo 
New-Toluylene- 

Brown  Vo 

Bl 

4  o/o 

Azo-Mauve  R 

*  20 

28 

Bl 

T 

4  o/o 

Triazolgrün  2G 

Vert  Triazol  2G 
Triazol-Green  2  G 

mm 

5  o/o 

Triazolschwarz  B 
Noir  Triazol  B 
Triazol-Black  B 

Ghemische  Fabrik  Griesheim-Elektron,  Frankfurt  a.  M. 


31 

5  o/o 

Triazolschwarz 

M  extra 
Noir  Triazol 

M  extra 
Triazol-Black 

M  extra 


32 


5  o/o 

Tritonschwarz  M 
Noir  Triton  M 
Triton-Black  M 


Ausschliesslich  für  die  Kupplung  mit  Diazo-Paranitranilin  empfehlen  wir: 


Exclusivement  pour  la  copulation  avec  Diazo-Paranitraline  nous  recommandons: 


Exclusively  for  coupling  with  Diazo-Paranitraniline  we  recommend  : 


